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(S) Sous-couche pour la pose de carreaux ou carrelages. 

(57) Sous-couche, apte notamnnent ^ etre disposes entre une dalle ou support en beton ou beton 
precontraint et une surface de revetement formee par les canreaux jointifs et juxtaposes d'un carrelage 
ou analogue. 

Selon rinvention, la sous-couche consideree se caracterise en ce qu'elle est constituee par un 
materiau (8,12) pr^sentant un faible module d'elasticit6, propre a constituer une zone de rupture ou 
d'affaiblissement pour la transmission des contraintes de la dalle (1) vers le carrelage (2). 

Le mat6riau de la sous-couche peut etre notamment un bitume ou un mortier de collage incorporant 
une r^sine polymerisable, additionnee de ciment. 
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La presente invention est relative ^ une sous- 
couche adaptee ^ la pose directe de carreaux ou 
carrelages sur une dalle de support, notannment en 
beton precontraint. 

Lors de la construction de locaux, en particulier a 
usage d'habitatlon ou autres, il est frequent d'equiper 
les rez-de-chaussee des bailments sur tout ou partie 
de leur surface avec du carrelage. 

Or, Texperience montre que, sans precaution par- 
ticuli^re, notamment si le retrait du beton apr^s cou- 
lee de la dalle fonmant support, n'est pas 
compl6tement acheve, des d6sordres apparaissent. 
lis consistent en un decollennent ou une fissuration du 
carrelage. 

II est frequent que, fixe k nouveau, le carrelage se 
desolidarise une nouvelle fois de son support appor- 
tant ainsi la preuve qu'il se passe ^ Tinterface carre- 
lage dalle des phenomenes physiques que le mortier 
de carrelage ne peut absorber. Meme si la dalle est 
recouverte d'une chape de mortier d*6paisseur nota- 
ble dans laquelle sont scell^s les carreaux, on 
d^montre par un modele mathematique que le retrait 
du beton se traduit a interface entre la chape et le 
carrelage par une contrainte de cisaillement. 

Cet effet prejudiciable est molns sensible lorsque 
les carreaux sont scelles dans une chape de mortier, 
mais la construction ne permet pas toujours de dispo- 
ser au-dessus de la dalle d'une epaisseur libre accep- 
table. 

Ueffet prejudiciable est plus perceptible lorsque 
les carreaux ne sont plus scell6s mais simplement 
colles notamment au moyen d'une couche de collage, 
en mortier colle disposee au-dessus de la dalle de 
beton, et cela d'autant plus que les carreaux sont de 
plus grande dimension. 

La mise en place des carreaux par collage cons- 
tituerait un procede plus satisfaisant en raison de la 
rapidite de pose qu'il procure. Cependant, dans I'etat 
actuel des regies de I'art (Cahiers de prescriptions 
techniques), la pose par collage est interdite sur de 
nombreux supports en beton ou beton precontraint, 
en particulier sur les dalles des maisons individuelles 
pour limlter des dommages quasi systematiques. 

Or, lorsque la dimension des carreaux augmente, 
le scellement devient une pratique impossible, on ne 
peut, en effet, obtenir une assise parfaite du carreau 
de grande dimension par battage, sans risque de le 
briser, ce qui rend plus necessaire encore la mise au 
point d'une technique de collage telle que la propose 
la pr6sente invention. 

La pr6sente invention a pour objetune sous-cou- 
che pour la pose de carreaux ou d'un carrelage ana- 
logue, qui evite les invonv^nients des solutions 
classiques, en penmettant d la fois une pose facile de 
ce carrelage au moyen d'une substance de collage 
approprl^e et un affaiblissement satisfaisant de la 
contrainte de cisaillement ^ {'interface entre la sous- 
couche et le carrelage. 



A cet effet, la sous-couche consideree, apte 
notamment a etre disposee entre une dalle ou support 
en beton ou beton precontraint et une surface de reve- 
tement formee par les carreaux jointifs et juxtaposes 

5 d'un carrelage, se caracterise en ce qu'elle est cons- 
tituee par un materiau presentant un faible module 
d'elasticite, propre ^ constituer une zone de rupture 
ou d'affaiblissement pour la transmission des 
contraintes de la dalle vers le carrelage. 

10 Dans un mode de realisation particulier de 

invention, le materiau de la sous-couche est un 
materiau bitumineux sur lequel est dispose une cou- 
che mince d'un mortier de collage sur laquelle est 
directement pose te carrelage. 

15 Avantageusement et dans ce premier mode de 

realisation, le materiau bitumeuxestun bitume conve- 
nablement fluxe et est revetu sur sa face recevant la 
couche mince de mortier de collage d'une dispersion 
d'un granule mineral, du type diorlte, quartzite, silice 

20 ou analogue. De preference egafement, la sous-cou- 
che de materiau bitumineux comporte dans sa face 
venant au contact de la dalle de beton une couche 
mince adhesive, facilitant sa liaison avec la surface de 
la dalle. De fagon connue, la couche mince adhesive 

25 peut etre revetue d'un film de protection anti-adherent 
en ptastique, du type polyethylene qu en papier sili- 
cone, apte ^ etre retire de la couche d'adhesif avant 
application de la sous-couche de materiau bitumineux 
sur la dalle de beton. Le cas echeant, une couche 

30 intermediaire peut etre disposee entre la dalle et la 
sous-couche en materiau bitumineux. 

Dans un autre mode de realisation, le materiau de 
la sous-couche est constitue parun mortier de collage 
incorporant dans une proportion convenable une 

35 emulsion d'une resine. De preference, la resine de 
collage incorpore une proportion donnee de ciment, 
permettant I'absorption de I'eau excedentaire par 
reaction d'hydratation du ciment, en facilitant la pose 
du carrelage. Avantageusement, la resine utilisee est 

40 une resine formee d'un copolymere acrylovinylique. 

D'autres caracteristiques d'une sous-couche 
pour la pose de carreaux ou carrelages sur un dalle 
de beton precontraint apparaTtront encore ^ travers la 
description qui suit d'un exemple de realisation donne 

45 a titre indicatif et non limitatif, en reference au dessin 
annexe sur lequel : 

- La Figure 1 est une vue en coupe et en perspec- 
tive partielle d'une dalle de beton recouverte 
d'une surface en carrelage, ce!ui-ci etant mis en 

50 place selon la pratique habituelle. 

- Les Figures 2 et 3 sont des vues egalement en 
coupe et en perspective partielle de sous-cou- 
ches resilientes selon invention, correspondant 
^ deux variantes de realisation de cette derniere. 

55 Sur la Figure 1 , la reference 1 designe la partie 

superieure d'une dalle en beton arme ou precontraint 
destinee notamment d constituer le plancher d'une 
maison d'habitatlon ou d'un local analogue, avec 
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mise en place sur le dessus de la dalle d'un revete- 
ment de carrelage 2 constitue, de fagon en soi tout ^ 
fait classique, de canreaux jointifs et juxtaposes 3. 
Selon la pratique habituelle sur la pose d'un tel carre- 
lage, on depose sur la dalle 1 une couche epaisse 4 
constituant une chape en mortier, dans laquelle les 
carreaux sont scelles en etant places un par un ^ la 
surface de la chape, en les juxtaposant selon le des- 
sin du carrelage ^ realiser et les dimensions relatives 
de ces carreaux, De fagon classique, les carreaux 
comportent dans leurface venant en contact avec le 
mortier de scellement une surface 5 non reguliere et 
en particulier non plane, afin de faciliter le fluage du 
mortier dans les parties en creux ainsi presentees et 
solidariser parfaitement chaque carreau de la chape 
en assurant une parfaite horizontalite du revetement. 

On constate cependant, pour les raisons d6j^ 
precisees, que si le retrait du beton de la dalle 1 n'est 
pas acheve de fagon pratiquement complete, se pro- 
duit ^ interface entre le canretage 2 et la chape de 
mortier 4, des contraintes de cisaillement qui sont 
d*autant plus importantes que I'epaisseur de la chape 
est plus faible et surtout que les efforts de compres- 
sion crees dans la dalte de beton consecutivement au 
retrait de ce dernier, sont plus grands. Or, selon les 
necessit^s de ta construction, il n'est pas toujours 
possible de reserver au-dessus de !a dalle une hau- 
teur de seuil suffisante pour la mise en place d'une 
chape 6paisse. En outre, dans un souci de rentabilit6 
de I'op^ration, il est preferable de proceder ^ la mise 
en place du carrelage en utilisant une technique de 
collage des carreaux, ceci d'autant plus que tes 
dimensions de ces derniers sont elles-memes impor- 
tantes. Dans ces conditions, les contraintes de cisail- 
lement se produisent d interface 6 entre la chape et 
le carrelage 2 et deviennent telles qu'elles depassent 
la resistance du mortier de collage utilise dans une 
telle technique, en produisant ineluctablement des 
soulfevements ou fissures du carrelage qui se decolle 
du mortier, la liberation des contraintes pouvant en 
outre s'accompagner d'un bruit d'explosion particuli6- 
rement genant. 

Conform^ment ^ I'invention, on realise la mise en 
place du carrelage sur la dalle de beton en interposant 
entre eux une sous-couche resiliente 7, sur laquelle 
les carreaux 3 peuvent etre directement coll6s selon 
la technique habituelle, et dont les Figures 2 et 3 illus- 
trent respectivement deux variantes de realisation. 

Dans I'exemple illustr^ sur la Figure 2, ta sous- 
couche resiliente 7 est constitute par un mattriau 
bitumeux 8 et notamment un bitume flux6 approprie, 
presents en plaques ou en rouleaux et qui peut etre 
ainsi directement mis en place sur la dalle de b6ton 
1. Avantageusement, la couche de bitume comporte 
dans sa surface dirig6e vers le carrelage d'un revete- 
ment 9 d'un granule mineral, du genre diorite, quar- 
tzite, silice ou autre, permettant un bon accrochage 
sur la couche d'une faible 6paisseur 10 d'un mortier 



de collage classique, sur laquelle les carreaux 3 du 
carrelage 2 sont ensuite disposes, conformement ^ la 
pratique habituelle. De preference egalement, la 
sous-couche 7 comporte, sous la couche de bitume 

5 8, un revetement adhesif 11 qui facilite la mise en 
place sur la dalle de beton 1 et la solidarisatton avec 
celle-ci de la couche deposee. De fagon habituelle, le 
revetement adhesif peut etre protege par un film plas- 
tique (non represente) en polyethylene ou en papier 

10 silicone, ce film etant retire avant la mise en place de 
la couche de bitume sur la dalle. 

Dans la variante illustree sur la Figure 3, la sous- 
couche 7 est constituee par une epaisseur 12 d'un 
mortier de collage souple au sein de laquelle est dis- 

15 persee une quantite appropriee d'une resine polyme- 
risable, notamment du genre copolymere 
acrylovinylique, k laquelle est en outre ajoutee un cer- 
taine quantite de ciment, ce dernier contribuant d'une 
part ^ I'absorption de I'eau excedentaire dans la sous- 

20 couche par hydratation du ciment, et egalement ^ la 
fixation du carrelage. En effet, la pose de ce dernier 
k I'aide de la seule resine, poserait un probieme de 
revacuation de I'eau d'emulsion qui resterait prison- 
niere entre le support et !e canrelage et ne pourrait 

25 s'evacuer qu'au bout d'un temps tres long, non 
compatible avec les contraintes de mise en oeuvre 
habituelles. 

On realise ainsi une sous-couche resiliente per- 
mettant la pose facile et sure d'un carrelage sur une 

30 dalle de beton, dont les caracteristiques permettent 
d'affaiblir de fagon significative, voire d'eiiminer les 
contraintes de cisaillement ^ ['interface entre ce 
carrelage et la sous-couche, et par suite de s'affran- 
chir des inconvenients qui resultent d'un retrait non 

35 definitif du beton. Une telle sous-couche est^d'un prix 
de revient reduit et presente une grande facilite 
d'emploi en meme temps qu'elle permet de fixer le 
carrelage par le precede de collage plus rapide et plus 
efficace, surtout lorsque la dimension des carreaux 

40 devient importante. 

Bien entendu, il va de soi que I'invention ne se 
Itmite pas aux seuls exemples de realisation donnes 
ci-dessus ; elle en embrasse au contraire toutes les 
variantes. 

45 

Revendications 

1. Sous-couche, apte notamment a etre disposee 
50 entre une dalle ou support en beton ou beton pre- 

contraint et une surface de revetement formee 
par les carreaux jointifs et juxtaposes d'un carre- 
lage ou analogue, caracterisee en ce qu'elle est 
constituee par un materiau (8»12) presentant un 
55 faible modul d'eiasticite, propre k constituer une 

zone de rupture ou d'affaibllssement pour la 
transmission des contraintes de la dalle (1) vers 
le canrelage (2). 
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2. Sous-couche selon la revendication 1, caracteri- 
s6e en ce qu'elle est constituee par un materiau 
bitumineux (8) sur lequel est disposee une cou- 
che mince (10) d'un nnortier de collage sur 



3. Sous-couche selon la revendication 2, caracteri- 
see en ce que le materiau bitumineux est un 
bitume convenablement fluxe et est revetu sur sa 
face recevant la couche mince de mortier de col- io 
lage (10) d'une dispersion d'un granule mineral 

(9), du type diorite, quartzite, silice ou analogue. 

4. Sous-couche selon Tune des revendications 2 ou 

3, caracterisee en ce que !e materiau bitumineux 15 
(8) comporte dans sa face venant au contact de 
la dalle de beton (1) une couche mince adhesive 
(11), facilitant sa liaison avec la surface de la 
dalle. 



5. Sous-couche selon la revendication 4, caracteri- 
see en ce que la couche mince adhesive (11) est 
revetue d'un film de protection anti-adherent en 
plastique, du type polyethylene ou en papier sili- 
cone, apte a etre retire de la couche d'adhesif 25 
avant application de la sous-couche de materiau 
bitumineux sur la dalle de beton. 

6. Sous-couche selon la revendication 1, caracteri- 
see en ce qu'elle est constituee par un mortier de 30 
collage souple (12) incorporant dans une propor- 
tion convenable une emulsion d'une resine poly- 
merisable. 

7. Sous-couche selon la revendication 6, caracteri- 35 
see en ce que le mortier de collage (12) incorpo- 
rant la resine contient une proportion donnee de 
ciment, penmettant I'absorption de I'eau exceden- 
taire par reaction d'hydratation. 



8. Sous-couche selon Tune des revendications 6 ou 
7, caracterisee en ce que la resine est un copo- 
lymere acrylovinytique. 



laquelle est directement pose le carrelage (2). 
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